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utiles entre les propriétés mécaniques de différents métaux et alliages avec leurs prix.
Lorsqu'on exige une certaine résistance avec le moindre poids, le bronze d'Aï, à 10 p. 100 vient immédiatement après l'Ai. pur.
Il ressort encore du tableau que la plus grande résistance pour le moindre volume correspond, parmi les métaux peu oxydables, au laiton d'aluminium. Puis viennent les bronzes d'Aï, et loin derrière eux le bronze phosphoreux et le métal Delta.
Môme lorsque le volume est donné et qu'on ne peut le réduire en proportion                             g
de la résistance, le laiton d'Aï, est encore moins cher que le bronze phospho-ivux et le métal Delta.
l.o. bronze d'Aï, à 50 p. 100 est également moins cher que le bronze phosphoreux, tout en étant plus résistant et plus ductible.
l/à diminution de résistance avec la température a été étudiée par M. Le Chatolier, en France, et par M. Umvin eu Allemagne. (Voir, à cet égard, le grap11ique ci-contrc.)s donnons à l'appui de cette opinion le tableau suivant extrait de la brochure de M. Kiliani, directeur de l'usine de Ncuhausen.
